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Patent anwalt *" 
Dipl.-lng. Peter Farago EP-94 113 126.0 

Elektrode aus Wasserstof f einlagerurigslegierung 
HINTERGRUND DER ERFINDUNG 

Er f indungs geb i e t 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Elektrode aus Was- 
serstof feinlagerungslegierung zur Verwendung als eine negative 
Elektrode in einer alkalischen Sammelbatterie wie beispielsweise 
eine Nickel-Wasser stoff -Sammelbatterie , und insbesondere eine 
Elektrode aus .wasserstoffeinlagerungslegierung, die in der Lage 
1st, den Anstieg des Innendrucks einer Batterie einzudammen, 
sobald sie uberladen wird, wodurch eine Beanspruchungsdauer der 
Batterie verlangert wird. 

RPsnhreihunfr des r^.nrrghori aen Stanrips der Technik 

Eine Nickel-Wasserstof f-Sammelbatterie zieht in jungster 
Zeit die Aufmerksamkeit als Hochleistungsbatterie auf sich. Die 
Nickel-Wasserstof f- Sammelbatterie weist eine negative Elektrode 
auf, die eine Elektrode aus der Wasserstof feinlagerungslegierung 
ist, die eine wasserstof feinlagerungslegierung umfaBt, die auf 
einem Stromabnehmer getragen 'wird, und eine positive Elektrode, 
die ein Nickelhydroxid als einen positiven Elektroden-Aktivstoff 
enthalt und die auf einem Stromabnehmer getragen wird, und 
verwendet als Elektrolyten eine alkalische Losung. 

Eine der herkommlich bekannten Elektroden aus Wasserstof - 
feinlagerungslegierung zur Verwendung in diesem Sammelbatterie- 
Typen wird hergestellt, indem ein Pulver aus einer Wasserstof - 
feinlagerungslegierung, das zur reversiblen Einlagerung und zur 
Freisetzung des Wasserstof fs in der Lage ist, mit Pulver eines 
Bindemittels wie beispielsweise Polytetraf luoroethylen-Pulver , 
Polyethylen-Pulver oder Polypropylen-Pulver vermischt wird, 
wonach das Gemisch in eine Platte geformt wird. Eine weitere aus 
dem Stand der Technik bekannte Elektrode aus Wasserstof feinlage- 



rungs legierung wird hergestellt, indem .eine Wasserstof f einlage- 
rungs legierung zu einem oder in einen Stromabnehmer gefiillt 
wird, was eine elektrisch leitende, vermaschte Platte oder eine 
durchlocherte Metallplatte ergibt, die iiber ein gewunschtes 
Verhaltnis der Lochflache verfiigt, so daB der Stromabnehmer dar- 
auf die Wasserstof feinlagerungslegierung tragt. 

Von diesen zwei Elektroden wird letztere Elektrode im 
allgemeinen wie unten beschrieben hergestellt • 

Als erstes wird ein Schlamm, der Wasserstoffeinlagerungsle- 
gierungs-Pulver enthalt, auf die folgende Weise hergestellt: 
Eine vorbestimmte Menge eines Wasserstof feinlagerungslegierungs- 
Pulvers, das einen vorbestimmten Partikeldurchmesser aufweist, 
wird in einer wassrigen Losung eines Verdickungsmittels 
dispergiert, die hergestellt wird, indem eine .vorbestimmte Menge 
eines oder mehrerer Verdickungsmittel wie beispielsweise 
Methylcellulose, Carboxymethylcellulose, Polyethylenoxid und 
Polyvinyl alkohol in Ionaustausch-Wasser oder in destilliertem 
Wasser aufgelost wird- Zu diesem Zeitpunkt wird eine geeignete 
Menge eines Bindemittelpulvers wie zum Beispiel Polytetraf luoro- 
ethyl en-Pulver , Polyethylen-Pulver , Polypropylen-Pulver und 
Polyvinyliden-Fluoridpulver in die Losung hinzugegebenv 'urn die 
Bindekraft zwischen den Partikeln des auf dem Stromabnehmer zu 
tragenden Wasserstof f einlagerungslegierungs -Pulvers zu erhohen 
und dadurch zu verhindern, daB das Legierungspulver vom. dem 
Stromabnehmer abblattert. Dariiber hinaus wird eine geeignete 
Menge eines leitfahigen Pulvers wie beispielsweise Kobaltpulver , 
Kupferpulver und Kohlenstof fpulver zur Losung hinzugegeben, urn 
die elektrische Leitf ahigkeit der Wasserstof feinlagerungslegie- 
rung zu erhohen, so dafl die auf dem Stromabnehmer getragene 
Legierung wie die negative Elektrode die Stromabnehmungsleistung 
verbessert hat. 

Ein Stromabnehmer, der eine durchlocherte Nickelplatte oder 
ein Nickelnetz ist, wird zum Beispiel in den wie oben 
beschriebenen Schlamm eingetaucht und daraufhin mit einer 
vorbestimmten Geschwindigkeit abgezogen, so daB der Schlamm in 



den Stromabnehmer gefiillt wird und darauf getragen wird. 

Danach wird der auf dem Stromabnehmer getragene Schlamm 
getrocknet, wonach die Platte oder das Netz mit dem getrockneten 
Schlamm unter einem vorbestimmten Druck gewalzt wird, urn die 
Dicke der getrockneten Schlammschicht auf eine vorbestimmte 
Dicke einzustellen und urn zu bewerkstelligen, daB die 
Schlammschicht dicht am Stromabnehmer anhaftet, wodurch eine 
Elektrode aus Wasserstof f einlagerungslegierung erhalten wird. 

In dem Fall, wo das Polyvinyliden-Fluoridpulver als das 
Bindemittel verwendet wird, wird nach dem obigen Walzschritt die 
gesamte Struktur in einer Stickstof f atmosphare oder in einem 
Vakuum bei einer Temperatur von beispielsweise 150 bis 21Q°C 
warmebehandelt , urn dadurch das Bindemittel weicher zu machen, so 
daB das Bindemittel fest vereinigt wird. 

Wenn eine Nickel -Wasserstof f-Sammelbatterie aufgeladen 
wird, erzeugt seine positive Elektrode ein Sauerstof f gas - Das 
solchermaBen erzeugte Sauerstof f gas wird zu Wasser reduziert, 
wenn es mit einem in der negativen Elektrode eingelagerten 
Wasserstof f in Reaktion tritt. 

Im allgemeinen befindet sich jedoch ein Potential, bei dem 
die Ladereaktion der Wasserstof f einlagerungslegierung stattfin- 
det, nahe an einem elektrolytischen Potential von Wasser, und 
entsprechend wird, wenn die Batterie uberladen wird, infolge der 
Elektrolyse von Wasser, das den Elektrolyten bildet, eine grofle 
Menge am Wasserstof f gas erzeugt. Folglich steigt der Gasdruck 
des Wasserstof f gases, womit sich der Innendruck der Batterie 
erhoht. Tatsachlich macht das Wasserstof f gas etwa 90% der Gase 
aus, die den Innendruck der Batterie verursachen. 

In der Nickel-Wasserstof f-Sammelbatterie wird fur 
gewohnlich ein in der Batterie eingebautes iiberdruckventil 
wirksam, um den Innendruck abzulassen, sobald der Innendruck 1,5 
Mpa iibersteigt- Wenn dieser Betrieb wiederholt stattfindet, 
nimmt jedoch die Elektrolytmenge schrittweise ab, was die 
Lebensdauer der Batterie verkurzt. 

Der Anstieg im Innendruck kann bis zu einem bestimmten 



Bereich geregelt werden, indent die Kapazitat der negativen 
Elektrode erhoht wird. Die Erhohung der Kapazitat der negativen 
Elektrode ist angesichts der Nachfrage fur Batterien mit einer 
hoheren Energiedichte jedoch nicht erwiinscht- 

AUFGABEN UND ZUSAMMENFAS SUNG DER ERFINDUNG 

Eine Aufgabe der vorliegendeft Erfindung ist es, eine 
Elektrode aus Wasserstof f einlagerungslegierung bereitzustellen, 
die in einer alkalischen Sanunelbatterie eingebaut werden kann 
und die in der Lage ist, den Anstieg des Innendrucks der 
Batterie zu verhindern, wenn die Batterie iiberladen wird, 

Um die obige Aufgabe zu erfullen, t stellt die vorliegende 
Erfindung eine Elektrode aus Wasserstof f einlagerungslegierung 
zur Verfugung, die folgendes umfaBt: einen Stromabnehmer , auf 
den ein Aktivstof f -Gemisch getragen wird, wobei das Aktivstoff- 
Gemisch als wesentliche Bestandteile Wasserstof feinlagerungsle- 
gierungs-Pulver, ein Bindemittel und ein elektrisch leitendes 
Material enthalt, worin das elektrisch leitende Material in 
einer Menge von 1 bis 20 Masseteile in bezug auf 100 Masseteile 
des Wasserstof feinlagerungslegierungs-Pulvers vorhanden ist, 
dadurch gekennzeichnet , dafl das elektrisch leitende Mat ferial aus 
einem Pulver besteht, das aus Kohlenstoff und Nickel besteht, 
worin der Kohlenstoff gehalt des leitenden Materials 0,2 bis 3% 
Massenprozente betragt. 

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG 

Fig. 1 ist eine graphische Darstellung, die das Verhaltnis 
zwischen dem Kohlenstoff gehalt eines elektrisch leitenden 
Materials und dem Innendruck einer Batterie zeigt. 

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUS FUHRUNGS FORMEN 

Eine Elektrode aus Wasserstof f einlagerungslegierung gemafi 
der vorliegenden Erfindung enthalt als wesentliche Bestandteile 
ein Wasserstof feinlagerungslegierungs-Pulver, ein Bindemittel 
und ein elektrisch leitendes Material, und. ist dadurch 
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gekennzeichnet, daB das leitende Material aus Pulver besteht, in 
das in einem vorbestinunten Verhaltnis Nickel und Kohlenstoff 
gemischt wird. 

Genauer erlautert, kann das leitende Material Carbonyl- 
Nickelpulver sein, das einen Kohlenstoff gehalt von 0,2 bis '3% 
des Massenprozente aufweist, oder ein Gemisch von Pulvefn sein, 
das hergestellt wird f indera 0,2 bis* 3% des Massenprozente des 
Kohlenstof fpul vers in reinera Nickelpulver vermischt wird. 

Das Carbonyl-Nickelpulver hat wie die Struktur von RuB eine 
dreidiinensionale Kettenstruktur und wird hergestellt, indem 
Nickelcarbonyl als ein Rohmaterial thermisch zerlegt wird. Der 
Gehalt des restlichen Kohlenstoffs kann auf den zuvor erwahnten 
Bereich eingestellt werden, indera das Laden des Nickelcarbonyls 
und die Temperatur fur die thermische Zerlegung auf geeignete 
Weise ausgewahlt wird. 

Die Funktion des Kohlenstoffs, der im leitenden Material 
enthalten ist, ist nicht spezifisch bekannt , aber es wird 
erwogen, dafl, wo Nickel und Kohlenstoff koexistieren, 
Kohlenstoff als ein Katalysator wirkt, um die Reaktion 
(Reduktion zu Wasser) zu beschleunigen, damit Sauerstoff, das 
wahrend eines Uberladungszustands von einer positiven Elektrode 
erzeugt wird, rait dem in der Wasserstof f einlagerungslegierung 
eingelagertem Wasserstof f in Verbindurtg tritt. Es wird ebenfalls 
erwogen, daB Kohlenstoff dazu dient, zu verhindern, daB eine 
negative Elektrode vom wie zuvor erwahnt erzeugten Sauerstoff 
oxidiert wird, wodurch ein Ergebnis einer Zunahme in der 
Uberspannung, die infolge der Oxidation der negativen Elektrode 
verursacht wird, die Erzeugung von Wasserstoff aus der negativen 
Elektrode verhindert wird. 

Wenn der Kohlenstof f gehalt des leitenden Materials geringer 
als 0,2 des Massenprozente betragt, werden die zuvor erwahnten 
Auswirkungen des Kohlenstoffs nicht erreicht, und der Innendruck 
einer Batterie, die als negative Elektrode eine Elektrode aus 
Wasserstof f einlagerungslegierung verwendet , die hergestellt 
wird, indera ein Pulver eines solchen leitenden Materials 



verwendet wird, steigt auf 1,5 MPa oder mehr an, wenn die 
Batterie iiberladen wird. Wenn der Kohlenstof fgehalt grofler als 
3% des Massenprozente ist, wird andererseits das Volumenverhalt-- 
nis des Kohlenstof fs in bezug auf das gesamte leitende Pulver zu 
grofi, da die volumenbezogene Masse (Dichte) von Kohlenstof f bei 
etwa 1,5 g/cm 3 liegt und die von Nickel bei etwa 7,8 g/cm 3 liegt. 
Folglich wird die Funktion von Nicke'l nicht ganz erhalten, mit 
dem Ergebnis, dafl der Innendruck der Batterie steigt, wenn die 
Batterie iiberladen wird, wie im oberen Fall. In Fallen, wo sich 
der Kohlenstoffgehalt auBerhalb der zuvor erwahnten Bereiche 
befindet, steigt auf diese Weise der Innendruck der Batterie, 
wenn die Batterie iiberladen wird. 

Wenn Carbonyl-Nickelpulver als leitendes Material verwendet 
wird, sollte der nach dem Fisher-Verf ahren gemessene Partikel- 
durchmesser vorzugsweise 1,5 yim Oder kleiner sein. Im Fall, wo 
fur das leitende Material ein Gemisch aus reinem Nickelpulver 
und Kohlenstof f pulver verwendet wird, wird jedes der Pulver 
vorzugsweise auf einen Partikeldurchmesser von 1 ym oder kleiner 
verringert, bevor sie vermischt werden. 

- Die Elektrode aus Wasserstoff einlagerungslegierung gemaB 
der vorliegenden Erfindung kann wie folgt hergestellt wetden: 

Als erstes werden das Wasserstoff einlagerungslegierungs- 
Pulver, das fiber einen vorbestimmten Partikeldurchmesser 
verfugt, das zuvor erwahnte elektrisch leitende Pulver und das 
Pulver eines Bindemittels in jeweiligen vorbestimmten Mengen in 
einer wassrigen Verdi ckungsmittellosung dispergiert, die 
vorbereitet wird, indem eine vorbestimmte Menge eines 
Verdickungsmittels im Ionaustausch-Wasser oder in destilliertem 
Wasser aufgelost wird, urn einen Schlamm zu erhalten. 

Fur das Verdickungsmittel konnen Methylcellulose, 
Carboxymethylcellul ose , Polyethylenoxid , Polyvinylalkohol , usw . 
verwendet werden, und zwar wie im Falle von herkornralichen 
Elektroden aus Wasserstoff einlagerungslegierung. Jed dieser 
Substanzen kann einzeln verwendet werden oder es konnen zwei 
oder mehrere von ihnen zur Verwendung vermischt werden. 



his Bindemittel konnen - wie in herkommlichen Elektroden 
aus Wasserstof f einlagerungslegierung - Polytetraf luoroethylen- 
Pulver, Polyethylen-Pulver, Polypropylen-Pulver , Polyvinyliden- 
Fluoridpulver , usw, verwendet werden. Jede dieser Substanzen 
kann einzeln verwendet werden oder es konnen zwei oder mehrere 
von ihnen zur Verwendung vermis cht werden, 

Bei der Vorbereitung des Schlamms verfugt die erzeugte 
Elektrode aus Wasserstof feinlagerungslegierung, wenn die Menge 
des leitenden Pulvers zu gering ist, iiber eine geringe 
elektrische Leitf ahigkeit und wird solchermaSen wie die negative 
Elektrode infolge der niedrigen Strornabnehmungsf ahigkeit 
verschlechtert . Wenn die Menge des leitenden Pulvers zu groB 
ist, wird die Menge des auf der negativen Elektrode getragenen 
Wasserstoffeinlagerungslegierungs-Pulvers relativ klein, und die " 
Entladekapazitat der zusararaengesetzten Batterie nimmt ab. Wenn 
die Menge des Bindemittels zu gering ist, wird das 
Wasserstof feinlagerungslegierungs-Pulver dazu neigen, von dem 
Stromabnehmer abzublattern. Wenn andererseits die Menge des 
Bindemittels zu groB ist, wird die Menge des 
Wassers t of f einlagerungslegierungs -Pulvers, das an der negativen 
Elektrode haftet, relativ klein * und die Entladekapaz.it at der 
zusammengebauten Batterie nimmt ab, und zwar wie im Pall, in dem 
die Menge des leitenden Pulvers zu groB ist- Des weiteren wird 
die Oberflache des Wasserstof f einlagerungslegierungs-Pulvers mit 
einem uberschiissigen Bindemittel bedeckt, was einen Anstieg im 
Innendruck der Batterie verursacht, wenn die Batterie uberladen 
wird. 

Fur gewohnlich werden vorzugsweise 1 bis 20 Masseteile des 
leitf ahigen Pulvers und 0,3 bis 5 Masseteile des Bindemittels in 
1 00 Masseteilen des Wasserstof f einlagerungslegierungs-Pul vers 
gemischt. Noch bevorzugter betragen die Gehalte des leitenden 
Pulvers und des Bindemittels jeweils 2 bis 15 Masseteile und 0,4 
bis 3 Masseteile in bezug auf 100 Masseteile des Wasserstof f ein- 
lagerungslegierungs -Pulvers „ 

Danach wird ein Stromabnehmer, der eine groBe Anzahl von 



Lochern darin aufweist - wie beispielsweise eine durchlocherte 
Nickelplatte Oder ein Nickelnetz in den Schlamm getaucht, der 
auf die oben beschriebene Weise vorbereitet wird, und daraufhin 
davon abgezogen, wodurch der Schlamm am Stromabnehmer angebracht 
wird und in ihn gefiillt wird. 

Der am Stromabnehmer angebrachte Schlamm wird dann 
getrocknet, and der Stromabnehmer mit dem getrockneten Schlamm 
wird unter einem vorbestimmten Druck (fur gewohnlich 0,5 bis 4 
ton/cm 2 ) gewalzt, urn die Dicke des getrockneten Schlamms und die 
des Stromabnehmers zu entsprechenden vorbestimmten Dickeabmes- 
sungen einzustellen, und urn auch zu bewerkstelligen, dafl der 
getrocknete Schlamm dicht am Stromabnehmer anhaftet, so daS 
ersterer nicht vom letzteren ■ abblattert. Danach wird der 
gewalzte Stromabnehmer zum Beispiel bei einer vorbestimmten 
Temperatur (fur gewohnlich 140 bis 200°C) in einer 
Stickstoffatmosphare warmebehandelt , urn das Legierungspulver und 
das leitende Pulver durch das Bindemittel f est zusammen zu 
kombinieren, wodurch eine Elektrode aus Wasserstof feinlagerungs- 
legierung erhalten wird. 

Beispiel 1 

Unter Verswendung eines Lichtbogenschmelzverf ahren wurde 
eine Wasserstof f einlagerungslegierung, deren Zusammensetzung 
durch MrnNi 3 3 Co 1 Q Mn 0 4 Al 0 3 (Mn bezeichnet ein Mischmetall) darge- 
stellt wird, hergestellt und ihr Ingot zu einem Pulver mit einer 
Siebnummer von 1 50 oder kleiner zerkleinert (Tyler-Sieb) • 

Daraufhin wurde diese wassrige Verdickungsmittellosung 
hergestellt, indem 1% Massenprozent von Carboxymethylcellulose 
in • Ionaustausch-Wasser aufgelost wurde, und 250 g der 
solchermaBen vorbereiteten Losung wurde in jedes der GefaBe 
gegossen. Danach wurden in jedes GefaB, das 250 g der Losung 
enthielt,. 1000 g des zuvor erwahnten Wasserstof f einlagerungsle- 
gierungs-Pulvers, 150 g des Carbonyl-Nickelpulvers, das uber 
einen Partikeldurchmesser von etwa 0,7 urn verfiigt - wie nach dem 
Fisher-Verf ahren gemessen, das allerdings einen anderen Kohlen- 
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stoffgehalt aufweist und 30 g des Polyvinyliden-Fluoridpul- 
ters, das uber einen mittleren Partikeldurchmesser von 3 ym 
verfugt, hinzugegeben. Jede Losung mit den darin befindlichen 
Pulvern wurde gut verruhrt, urn einen Schlamm zu erhalten. 

Eine durchlocherte Nickeiplatte, die 0,07 mm dick ist und 
ein Verhaltnis des~ Lochbereichs von 38% {Lochdurchmesser : 1,5 
mm) aufweist, wurde in jeden Schlainm getaucht und dann davon 
abgezogen. Der an der Nickeiplatte haftende Schlamm wurde in 
Luft getrocknet und die resultierende Platte wurde unter einem 
Druck von 2 Ton/ cm 2 gewalzt und daraufhin bei 170°C ein Stunde 
lang in einer Stickstof f atmosphare warmebehandelt , wodurch eine 
negative Elektrodenpiatte (Elektrode aus Wasserstof f einlage- 
rungslegierung) erhalten wurde. 

Ebenso wurde eine schwammige Nickeiplatte, die 1,1 mm dick 
war und die eine Porositat von 94% aufwies, mit einem 
Aktivstoff-Gemisch aufgefullt, das vorbereitet wurde, indem eine 
wassrige Carboxymethylcellulose-Losung einer 1 ~%igen Konzentra- 
tion in ein vermischtes Pulver gegeben wurde, das aus 93% 
Massenprozente aus Ni (OH) 2 -Pulver und 7% Massenprozente aus CoO- 

Pulver bestand. Die Platte wurde uber zwei Stunden lang bei 

i 

100°C getrocknet und daraufhin unter einem Druck von 1 Ton/ cm 2 
gewalzt, wodurch eine positive Elektrodenpiatte erhalten wurde. 
Die Fullmenge des Aktivstoffs betrug 3,6 g. 

Ein 0,18 mm dickes Nylon- Trennelement wurde zwischen der 
positiven Elektrodenpiatte und der negativen Elektrodenpiatte 
gelegt und die gesamte Zusammenbau zu einer Rolle gewickelt, urn 
ein Strom-erzeugendes Element mit einem Durchmesser von etwa 13 
ram zu erhalten. Jedes Element wurde in einem zylindrischen 
Behalter untergebracht, der aus mit Nickel beschichtetem Eisen 
hergestellt wurde und der einen Innendurchmesser von 13,2 mm 
auswies. Eine wassrige KOH-Losung mit einer volumenbezogenen 
Masse (Dichte) von 1,37 wurde in jeden Behalter gegossen, und 
der Behalter wurde mit einem Deckel verschlossen. Auf diese 
Weise wurden eingeschlossene zylindrische Batterien mit einer 
Nennkapazitat von 1000 mAh hergestellt. 





Jede der Batterien wurde unter- der unten angezeigten 
Bedingung uberladen und ihr Innendruck wurde gemessen. 

Ladung: 1 C, 4,5 Stunden; Temper atur: 20 °C. 

Die Ergebnisse werden in Fig. 1 gezeigt, die das Verhaltnis 
zwischen dem Kohlenstof f gehalt (Massenprozente) des Carbonyl- 
Nickelpulvers und dem* Innendruck der Batterie (MPa) darstellt. 

Wie aus Fig. 1 klar hervorgeht, "sind die Innendrvicke dieser 
Batterien, die mit der Elektrode aus Wasserstof feinlagerungsle- 
gierung bereitgestellt werden, die erzeugt werden, indem ein 
Carbonyl-Nickelpulver mit einem Kohlenstof f gehalt von 0,2 bis 3% 
des Massenprozente als das leitende Material verwendet wird, 
niedriger als 1,5 MPa* 
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ANSPRUCHE 

1 . Eine Elektrode aus Wasserstoffeinlagerungslegierung, die 
f olgendes umf a6t : 

einen Stromabnehmer, auf den ein Aktivstof f-Gemisch getra- 
gen wird, wobei das Aktivstof f-Gemisch als wesentliche Bestand- 
teile Wasserstoffeinlagerungslegierungs -Pulver , ein Bindemittel, 
und ein elektrisch leitendes Material enthalt, 

worin das elektrisch leitende Material in einer Menge von 1 
bis 20 Masseteile in bezug auf 100 Masseteile des Wasserstof- 
feinlagerungslegierungs-Pulvers vorhanden ist, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB 

das . elektrisch leitende Material aus einem Pulver besteht, 
das aus Kohlenstoff und Nickel besteht, worin der Kohlenstoffge- 
halt des leitenden Materials 0,2 bis 3% Massenprozente betragt. 

2. Die Elektrode aus Wasserstof f einlagerungslegierung nach 
Anspruch 1, worin das elektrisch leitende Material Carbonyl- 
Nickelpulver ist. 

3. Die Elektrode aus Wasserstof f einlagerungslegierung nach 
Anspruch 1 , worin das elektrisch leitende Material ein Gemisch 
aus reinem Nickelpulver und Kohl ens toff pulver ist. 

4. Die Elektrode aus Wasserstof f einlagerungslegierung nach 
Anspruch 1 y . worin das Bindemittel mindestens ein Pulver umfaBt, 
das aus der Gruppe ausgewahlt wird, die aus Polytetrafluoroethy- 
len-Pulver, Polyethylen-Pulver , Polypropylen-Pulver und Poly- 
vinyl iden-Fluoridpulver besteht. 

5. Die Elektrode aus Wasserstoff einlagerungslegierung nach 
Anspruch 1, worin das Aktivstof f-Geraisch 0,3 bis 5 Masseteile 
des Bindemittels in bezug auf 100 Masseteile des Wasserstof fein- 
lagerungslegierungs -Pulver s enthalt. 
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